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Tama keksinto ko*kee menetelmaa eritoten kupa- 
rista tai kupariseoste::sta valmistettujen pintojen paal- 
lystamiseksi vihrealla kerroksella, jolla on olennaisesti 
s'amat ominaisuudet kuin luonnollisella patinalla, joka 
muodostuu kuparin oltua vuosikausia ulkoilmassa. 

Jotta keinotekoinen patinoimismenetelma olisi teho- 
kas vaaditaan, 
ctta patina on luonnollisen nakoinen, 
etta patina sailyy pitkaaikaisesti ulkoilmassa, 
ctta patinan vari muodostuu nopeasti, 
etta patinointi ei aiheuta jannityskorroosiovaaraa, 
etta menetelma on yksinkertainen, 
etta menetelma on kayttokelpoinen riippumatta pin- 
nan suuruudesta, muodosta ja kaltevuudesta, 

etta tubs on mahd. vahan riippuvainen ulkoilma- 
olosuhteista patinoitaessa. 

Suuri maara kuparin ja kupariseosteiden pikapa- 
tinoimismenetelmia on elidotettu aikaisemmin, mutta 
ei rnikaan niista tayta edella mainittuja vaatimuksia. 
Nnnpa Copper Development Association mainitsee 
julkaisussa "Economy Copper Roofing" (Julkaisu 
N:o 53, ilmestynyt painosta v. 1957), etta menetelmia 
ei voida soveltaa kuparikattoihin varmoin ja hyvin 
tuloksin, koska patina tarttuu huonosti ja hilseilee 
pois jonkim ajan kuhttua. Deutsches Kup'fer-Institut 
huomauttaa sitapaitsi artikkelissaan "Chemische Far- 
bung von Kupfer und Kupferlegierungen (Fotee II, 
julkaistu 1955), -etta vihreaksipatinoinnin teknillinen 
suoritus jattaa paljon tovomisen varaa. Tassa on tah- 
dennettava myos, etta eraitten menetelmien mukaan 
patinointiaineessa kaytettavat ammoniakkipitoiset lisa- 
aineet aikeuttavat j annityskorroosiovaaran tietvissa 
kupariseosteissa. 



Ivcksijat ovat kehittaiioet inenetclman, joka tavttaa 
kaikki edella olevat vaatimuksct ja joka on tunnettu 
snta, etta etupaassa kuparista tai kupariseosteista 
valmurtetiui aineen pinta kasitellaan vesipitoisella liet- 
teeila, joka sisaltaa emaksisia kuparisuoloja, sod! vim 
mm yhdessa kuparihydroksidin kanssa, seka mahd. 
sakeuttamisametta, Patinointiaineen valmistus tapah- 
t.uu yksmkertaisin apukeinoin, ja se voidaan suorittaa 
kaytannollisesti katsoen milla tyopaikalla tahansa 
Liete voidaan sijoittaa kasiteltavalle pinnalle kuten 
tavalhnen maalausvari, riippumatta pinnan kaltevuu- 
desta ja muodosta. Menetelmalla aikaansaadaan pati- 
nakerros, joka ei normaalisti vaadi mitaan jalkikasit- 
telya ja joka. antaa heti sijoituksen jalkeen pinnalle 
vihrean vann. Kostealla ja/tai kylmalla saalla on kui- 
tenkin sijoitetun lietteen lmivausta joudutettava, esim. 
lampimalla ilmalla. On nimittain osoittautunut, etta 
patina sitoutuu alustaan teliokkaammin, kun liete 
kuivatetaan valittomasti sijoituksen jalkeen. Nain 
valmwtcttu patina tulee lyhyen ajan kuluttua luon- 
nolhsen nakoiseksi, ja se kestaa hvvin scllaisia rasi- 
tuksta kuin kaatosadetta ja pakkasta. 

Pikapatinointi on pcriaatteessa samanlaisten emak- 
sisten kuparisuolojen sitomista alustaan kuin luon- 
nolhseen patinaan sisaltyvien. Tehokkaan alustaan 
sitoutumisen edellytyksena on eraan olennaisen vaati- 
inuksen tayttaminen, nim. sen, etta emaksisessa kupa- 
nsuola.ssa on tietty kuparihydroksidipitoisuus yli sen. 
joka llmenee normaalin emaksisen kuparisuolan kaa- 
vasta. 

Normaalien kuparisuolojen kokoomus voidaan vleen- 
sa ilmaista kaavalla: 

CuXoA-3 CufOH) 2 .n H 2 0 
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jossa. X tarkoittaa anionia suolassa, z sen valenssia 
ja n lridevesipitoLsuutta. Emaksij^^uola voidaan val- 
, mistia lisaamalla, alkaalista falkalia) asian- 

omaisen kuparisuolan liuokseen^Seksijoiden mielesta 
on alkalimetallihydroksidit parempia saostusaineita 
knin alkalinietallikarhonaatit ja -bikarbonaatit seka 
maa-alkalimetallihydrcksidit. Saostettaessa alkalikar- 
bonaatilla tai -bikarbonaatilla sekaantuu emaksiseen 
kuparisiiolaan emaksista kuparikarbonaattia, ja saos- 
tettaessa maa-alkalihydroksidilla likaavat sakan mel- 
koisessa maarassa maa-alkalisuolat. Nama epapuhtau- 
det vaikuttavat ha.it aliisesti patinan tarttumiscen. 

Taydelliscssa vaihtoreaktiossa alkalin kanssa emak- 
sisen kuparisuolan saamiseksi, mika voidaan saavuttaa 
optimaalisissa olosuhteissa, kuuluu saostamiseen 1.5 
moolia alkalihydroksicia kuparisuolamoolia kohti. Jos 
lisataan yliniaara alkalia, niunttiui osa muodostimeesta 
emaksisesta kuparisuolasta ktiparihydroksidiksi, jatic- 
iylla alkaliylimaaralla, joka riippuu saostusolosuhteis- 
la, saa saostettu lieto ;iikapatinointia varten suotuisan 
kokoomuksen. Jos alkalin lisatty yliniaara on liian 
siuiri, kolidistuu vaikntus patina! ietteen varin pysy- 
vyyteen siten, etta liete tummuu melko nopeasti *ku- 
parihydroksidin vahitellen hajotessa tummaksi kupari- 
oksidiksi ja vedeksi. 

Sakan kuparihydroksidipitoisuus riippuu myos, ku- 
ten raainittu, muista saostusolosuhteista. Siuiri merki- 
tys on ensi sijassa kupariliuoksen ja aikaliliuoksen 
vakevyydella, alkalin lisaystavalla ja saostuslampo- 
tilalla. Kuparisuolan ja alkalin liian suuret vakevyy- 
det ja liian korkea laripcitila aiheuttavat seoksen liian 
suuren kuparihydroksidipitoisuuden ja siis lietteen, 
joka pyrkii tummumaan. 

Emajiuoksen jaljella otevat tahteet aiheuttavat 
myos lietteen tummumispyrkimyksen. Tama johtunee 
siita, etta alkali, jolla on taipumus adsorboitua liet- 
teeseen, reagoi vahitellen emaksisen kuparisuolan 
kanssa kuparioksidin ja alkalisulfaatin samalla muo- 
dostuessa. On osoittautunut, etta lietteen tama epa- 
puhtaus aiheuttaa tartunnan huonontumisen. Taman 
valttamiseksi liete pcs.aan puhtaalla vedella sen erot- 
tamisen jalkeen emalhioksesta. 

Alkalin adsorboituniinen lietteeseen voidaan vaittaa 
myos lisaamalla sakkaridia, sopivimmin sakkaroosia 
kupariliuokseen. Lisat;aessa sakkaridia on sen tahden 
lietteen pesu erottamisen jalkeen aiheetonta. On osoit- 
tautunut myos, etta, sakkaridin lasnaolo lietetta saos- 
tettaessa aiheuttaa sen, etta sakassa on enemman lire- 
no jakoisia hiukkasia, mika suurentaa jossain m Sarin 
peittokykya. Tuotos patinoiutilietetta kaytettaessa tu- 
lee kuitenkin hieman huonommaksi sakkaridia lisatta- 
essa, koska sakkaridit liukenevat hitaasti ja hapetta- 
vat kupariyhdisteet alkalisessa yniparistossa. 

Lunnnollisen patinan varisavy on yleensa keltavih- 
rea johtuen rautayhdisteiden lasnaolosta patinassa. 
Taman varisavyn saavuttamiseksi mahd. nopeasti pi- 
kapatinoitaessa on osoittautunut sopivaksi lisata rau- 
tasuoloja siihcn kupariliuokseen, josta patinointiliete 
xnostctaan. 

Pikapatinoitaessa uuden mruetelman mukaan on 
patinointi lietteella, joka on paaasiassa emaksisen ku- 
parinitraatin muodostama, antanut erikoisen hwia 
tuloksia. Eras syy tahan on se, etta emaksinen kiipa- 
rinitraatti omaa suonusmaisen kiderakenteen, joka 
patinoitaessa muodostra hyvin tiiviin kerroksen alus- 
taan. Toisena syvna iienee se ? ettii emaksisen kupari- 
mtraatin kiderakennc mahdollistaa painvastoin kuin 



useimpkm muiden emaksislen kuparisuolojen rakennr 
emaksisen suolan ja J^^L-ihydroksidin vklisen kemi- 
allisen vaihtoreaktioiJ^pfnteen muuttumatta. Kdella 
niainitut seikat merkitsevat sita, etta kuparinitraatti- 
pohjaiset patinakcrrokset kestavat tuhoavia ilmastol- 
Hsia vaikutuksia myos niille aittiina olon alkuaikana, 
joka ou yleensa. kriitillinen -keinotekoiselle patinalle 
Keksijat ovat kokeellisesti todenneet, etta. keinote- 
koinen patina tarttuu erikoisen hyv'm metallipintoihin, 
jotka on paallystetty hyvin tarrtuvaa oksidia olevalla 
kerroksella, joka on niin paksu, etta metallipinta on 
variltaan tumma. Tallaisen oksidikerroksen vaikutus 
on osoittautunut erittain merkittavaksi, kun pinta or. 
ennen patinointia likaantunut, esim. saanut sormista 
tahroja kasittelyn aikana. Puheena ole\-aa laatua ole- 
vat oksidikerrokset muodostuvat hitaasti metallin ol- 
Icssa ulkoilmassa. Ne voidaan kuitenkin aikaansaada 
nopeasti hehkuttamalla happipitoisessa ymparistiksa 
tai muiden kemiallisten tai sahkokemiallisten nienetcl- 
mien avulla. Kel^sijat maai-aa.vatkin ed'ella olevan ]ie- 
nisteella, etta. rakenteissa, kuten katoissa ja julkisi- 
vuiesa oleyia elementteja varten kaytetaan kuparista 
tai kupariseostekta valmistettuja kappaleita, joiden 
pmnassa on hyvin kiiimitarttuiiut oiksidikeiros ja. ettii 
asennuksen jalkeen sijoitetaan patinointiainetUi. On 
sopivinta vaiita silloin aine, joka. on saanut pitaa sen 
oksidikerroksen, joka on muodostunut valnustettaessa 
kaytetyn hehkutuksen tai kuumapumtuksen aikana. 
Keksinnon mukaan on osoittautunut, etta oksidiker- 
roksen paksuuden on oltava 0,1—50 u, sonivimmiu 
0,5—10 fL. 

Vaildca keksinto on selitetty edella kuparista tai 
kupariseosteista valmistettujen esineiden patinoinnin 
yhteydessa, mika onkin tarkein sovellutus, ei so kui- 
tenkaan rajoitu naihin aineisiin, vaan alustaksi voi- 
daan vaiita muita metalleja. ja myos <ei metallisia ai- 
neita, joista mainittakoon lasi, pahvi, puu, muovi ja 
betoni. 

Kel^sinnbn kohteena on myos aine etupaassa kupa- 
rista tai kupariseosteista valmistettujen esineiden pa- 
tinoimiseksi vihreiksi, jona aineena on keksinnon mu- 
kaan vesipitoinen liete, joka sisaltaa paaaineosana 
emaksisia kuparisuoloja, sopivimmin yhdessa kupari- 
hydroksidin kanflsa. Aine sisaltaa paaaineosana etu- 
paassa emaksista kuparinitraattia ja lisaksi kupari- 
hydroksidia, ja se voi sopivimmin sisaltaa myos life- 
man rautayhdisteita, jotka antavat aikaansaadulle pa- 
tinalle luonnollisen, keltavihrean varin. 

Aineen kokoonpano maaraytyy edullisesti sen val- 
mistustavasta. Niinpa muodostaa eraan keksinnon mil- 
•kaisen ain-een vesipitoinen tuote, joka on saatu sekoit- 
tamalla yhteen vesiiiuos, joka sisaltaa 20—200 g/1 
sopivimmin 100 g/1. kupari (II) nifcraattia. lasket- 
tuna Cu(N0 3 ) 2 :na, ja enintaan 100 g/L sopWimmin 
10 g/1 ra.uta(III)sulfaattia, laskettuna Foo(S0 4 ). 1 : na, 
ja vesiiiuos, joka sisaltaa 20—50 <y/l, sopivimmin 
40 g/1 natriumhydroksidia, jolloim molemmat liuok- 

set sekoitetaan tilavuussuhteessa. joka vastaa 1 3 

moolia, sopivimmin 2—2.5 moolia, NaOH dim- 1 
mooli Cu(N0 3 ) 2 . 

Keksinnon -kohteena on myos tapa valmixtaa 
ainetta etupaassa kuparista tai kupariseosteista val- 
mistettujen esineiden patinoimiseksi vihreiksi, joka 
tapa on tunnettu sttfa, etta sellaisen kuparisuolan 
vesiliuokseen, joka on valittu sopivimmin CuClo, 
Cu(N0 3 ) 2 ja GuS0 4 sisaltavista ryhmiata, sekoite- 
taan sellaisen alkaalisen aineen vesMiuosta ja/tai 



• lietetta, joka. on valitrtu ryhmasta, joka sisaltaa 
alkalimetallien hydroksidit, kjAenaatit ja bikarbo- 
naatit ja maa-alkalimetallit^BRi naiden oksidit. 
etupaassa hydroksic.it, kut en fla triumhy droksklin . 

Eraan edullisen suoritusmuodon mukaan mene- 
tellaan ainetta valmistettaessa siten, etta huone- 
lampotilassa sekoitetaan yhteen vesiliuos, joka sisal- 
taa 20— 200 g/1, sopivimmin 100 g/1 kupari(III)iiit- 
raattia, laskettuna Cu(N0 3 ) 2 :na, ja enintaan 
100 g/1, sopivimmin 10 g/1 rauta(III)sulfaattia } las- 
kettuna Fe 2 (S0 4 ) 3 na, ja vesiliuos, joka sisaltaa 
20—50 g/1, sopivimmin 40 g/1 natriumhydroksklki, 
jolloin natriumhydroksidiliuosta lisataan tilavmis- 
suhteessa, joka vastaa 1 — 3 moolia. sopivimmin 2 — 
2.5 moolia NaOH per mooli Cu(N0 3 ) 2 . "Huone- 
lampotilalla" tarkoitetaan tassa 0 — 30° C lampo- 
tilaa. 

Ainetta valmistettaessa lisataan sopivimmin 
alkaliliuos kuparisnolaliuokseen. Lisaysnopeus (t.s. 
maara aikayksifcossa) on talloin merkitykseltaan 
ratkaiseva saadun sakan patinointiin sopivuudcn 
kannalta. Varsinkim saostusoperaation loppuvai- 
heessa on tarkeata, etta alkaliliuosta lisataan saa- 
detylla nopeudella. Optimaalinen lisaysnopeus nip- 
puu m.m. saostnsla.jnpotila.sta ja kaytetysta alkali- 
ylimaarasta. On sopivinta valita koko saostuspro- 
sessia varten vakiio lisaysnopeus, joka on niin suuri, 
etta operaatio tulee suoritetuksi 5—30 mi-nuutissa 
Keksinnon mukaan on osoittautiiniit, etta liete saa 
patinointia varten sopivan kokoomuksen, jos lisays- 
nopeus sopeutetaan siten, etta saostusoperaatio vie 
aikaa noin 15 ruin, tavallisessa huonelampotilassa 
(noin 20° C) ja alkalin lisayksen vastatessa 2.0— 
2.5 moolia NaOH per mooli liuoksessa olevaa kupari- 
suolaa. 

Valittomasti saostusoperaation pa'atyttya erote- 
taan muodostunut sakka emaliuoksesta ja pestaan 
vedella, sopivimmin 3 kertaa, kulloinkin 10 1:11a 
vefta erotettua sakkalitraa kohti. 

Keksinnon eras fcoveJhitusesimerkki on selitetty 
seuraavassa. Se koskce kuparikaton patinoitia. 

Katon rakennusaoeena on pehmeaksi hehkutettu 



kupari, jossa on 0. 5^10 A paksuineu kidnnitarttunut 
oksidikerros. Oksi|^^ levy aseniietaan kattoon 
tavanomaisin mene^pn, joi'hin sisaltyy- taivutus, 
saumaus jne. Mekaaninen kasittely ei vaikuta tal- 
loin sanottavasti levyn oksidikerrokseen. Asennuk- 
sen jalkeen levypintoihin siveliaan pensselilla tai' 
varirullalla paaasiassa kuparinitraattia ja kupari- 
hyclroksidia olevaa lietetta, joka on valmistettu 
seuraavalla tavalla. 

Ensin valinistetaan vesijohtovedesta tai sade- 
vedesta kupariliuos ja alkaliliuos. Kupariliuokscn 
kokoomus on: 

125 g/1 teknillista, kitevtettya" kupari (H)nitra a ttia 
15 fif/1 >. „ rauta(III)sulfaattia 

Alkalilinoksen kokoomus on: 

40 g/1 teknillista natrkimhydroksidia. 

Valmistetusta kupariliuoksosta saostetaan huone- 
lampotilassa (n. 20° C) liete lisaamaUa alkali* ja 
hammentamalla. 

Kupariliuoslitraa kohti lisataan talloin yhteensa 
1.3 1 alkalilfcuwta. Alkali thuxsta lisataan tasaisesti 
ja sellaisella nopeudella, etta saostusoperaatio saa- 
daan paatokseen 15 minuutissa, Heti saostuksen 
paatyttya erotetaan saostunut liete ematiuoksesta. 
Jos operaatio suoritetaan oikein, on liuoksen reak- 
tio erotuksen jalkeen alkalinen, milva tarkistetaan 
sopivimmin muutamalla pisaralla fenoUftaleini- 
lmosta, joka varjaa liuoksen punaiseksi. Emaliuok- 
sesta erottamisen jalkeen poistetaan lietteesta alkali- 
tahteet pesemalla kolme kertaa, ktilloinldn 10 lit- 
ralla vetta erotettua lietelitraa kohti. 

Vesipitoisen lietteen sively ikattolewihin tapali- 
tuu sopivimmin kuivalla ja lampdmalla saalla, jol- 
loin kunmminen tapahtuu nopeasti. Jos nain ei ole 
asianlaita, on kasitelty levy kuivattava lampimalla 
almalla. Lietetta voidaan sivella yhteen tai useam- 
paan kertaan valilla kuivattamalla, mikali halutaan 
aikaansaada paksuja patinakerroksia. 

Vihrea kerros tarttuu heti kuivumisen jalkeen 
lujasti kiiaini ja se kestaa saiin vaikutuksia, esim. 
kaatosadetta huuhtoutumatta pois. Muutaman paivan 
kuluttua on vari luonnollisen patinan kaltainen. 



Patenttivaatimukset : 

J. Menetehria esineiden, varsinkin kuparista tai- 
kupariseosteifjta valmistettujen patinoimiseksi vih- 
L-eiksi, tunnettu siitr, etta esineen pinta kasitellaan 
vesipitoisella lietteella, joka sisaltaa emaksisia ku- 
pansuoloja, sopivimmin yhdessa kuparihydroksidin 
kanssa. 

2. Pa.tenttivaatimuksen 1 mukainen nienetelma. 
tunnettu sidta, etta liete sisaltaa paaaineosana emak- 
si=sta. kuparinitraattia seka lisaksi kuparihydrok- 
sidia. 

3. Patcntti\'aatimv.'kson 1 tai 2 mukainen niene- 
telma, tunnettu siita, etta liete sisaltaa myos ra-ut-a- 
yhdisteita. 

4. Jonkin patenttivaatimuksen 1 — 3 mukainen 
menetclma, tunnettu siita, etta rakenteiden, Icuten 
kattojen ja julkisivujen elementteina kay-t-etaan 
luiparista tai- Imp arise ost^ista valmistettuja esineita. 
joklen pinnassa on hyvin ■kiinnitarttunut oksidi- 
kerros, ja etta asenn.iksen jalkeen suoritetaan pinta- 
kaijittely patinointiliiBtteella. 



Patentansprik: 

1. Sat-t for gronpatinering av foremftl, foretrades- 
vis av koppar eller kopparlegeringar, kannetecknat 
darav, att foremalets yta behandlas med ett vatteu- 
haltigt slam, innehillande basiska koppa.rsaltcr, 
foretradesvis tillsammans med kopparhydroxid. 

2. Satt enligt patentanspraket 1 ? kannetecknat 
da-rav, att slammet sasom huvudbestandsdel inne- 
haller basiskt kopparnitrat samt dessutom koppar- 
hydroxid. 

3. Satt enligt patentanspraket 1 eller 2, kanne- 
tecknat darav, att slammet aven innehaller jarn- 
foreningar. 

4. Satt enligt nagot av patent anspraken 1 — 3. 
kannetecknat darav, att man for element i konstruk- 
tioner. sasom tak och fasader, valjer fbremal av 
koppar eller kopparlegeringar, vilkas yta har ett 
val vidhaftande oxidskikt samt att man efter mon- 
teringen uttor ytbehandlingen med patineringsslam- 
met. 



» 5. Paten ttivaatdmuksen 4 mukainen meiictelma. 
tunnettu siita, etta kuparistai^k kupariseosteista 
valnfistetuiisa esineisaa on lqHHrarttunut oksidi- 
kerros, jonka paksuus on sopivimmin 0.1 — 50 p, par- 
haiten 0.5 — 10 p. 

6. PatenttivaatMimsien 1 — 5 mukainen menetelnia, 
tunnettu siita. etta pvtinointiliete kuivataau lui.sit- 
telyn yhtcydessa kuumalla ilmalla. 

7. Aine errtoten kuparista tai kupariseosteista 
valraistettujen esineiden patinoimiseksi vihreiksi 
patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelman avulla. 
tunnettu siita, etta, sen muodostaa vesipitoinen liete. 
joka sisaltaa paaaineosana emaksisia kuparisuoloja, 
sopivimmin yhdessa ^mparihydroksidin kanssa. 

8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen aine, tunnettu 
siita, etta se sisaltaa paaaineosina emaksista kupari- 
nitraattia ja sitapaitsi kuparihydroksidia. 

9. Patenttivaatimust'en 7 ja 8 mukainen aine, 
tunnettu siita, etta se sisaltaa myos raivtayhdisteita. 

10. Paten ttivaatimuksen 7 mukainen aine, tun- 
nettu siita, etta lieteena on vesipitoinen tuote, joka 
on saatu sekoittamalla yhteen vesiliuos, joka sisal- 
taa 20—200 g/1 kupari(II)nitraafctia ? laskettuna 
Cu(N0 3 ) 2 :na, ja en:.<ntaan 100 g/1 rauta(III)sui- 
faattia, laskettuna Fe 2 (S0 4 ) 3 :na, ja vesiliuos, joka 
sisaltaa 20 — 50 g/1 natriumhydroksidia, jolloin mo- 
lemmat liuokset sekoitetaan tilavuussuhteessa, joka 
vastaa 1—3 mooiia NaOH per 1 mooli Cu(N0 3 j 2 . 

11. Patenttivaatimultsen 10 mukainen aine, tun- 
nettu siita, etta lietteena on vesipitoinen tuote, joka 
on saatu sekoittamalla yhteen vesiliuos, joka sisal- 
taa 100 g/1 kupari(II)nitraattia, laskettuna 
Cu(N0 3 ) 2 :na, ja 10 g/1 raute(m)sulfaattrisi, las- 
kettuna Fe 2 (S0 4 ) 3 :na ja vesiliuos, joka sisaltaa 
40 g/1 natriumhydroksidia, jolloin molemmat liuok- 
set sekoitetaan tilavuussuhteessa. joka vastaa 2 — 
2.5 moolm NaOH per 1 mooli Cu(N0 3 )o. 



5. Satt enligt patentanspr&ket 4. kannetecknat 
darav, att foremaleij^^ koppar eller kopparlege- 
ringar ha ett vidhaft^^ oxidskikt med en tjocklek 
lampligen inom omradet 0.1—50 ( i. fovetradesvis 
0.5—10 p. 

6. Satt enligt patentanspvaken 1 — 5, kannetecknat 
darav, att patineringsslammet i anslutning till be- 
handligen torkas med varmluft, 

7. Medel for gronpatinering av forem&l. foretra- 
desvis av koppar eller kopparlegeringar, enligt det 
i patentanspr&ket 1 angivna sattet. kannetecknat 
darav, att det bestar av ett vattenhaltigt slam, 
vilket som huvudbestandsdel inneh&ller basiska 
kopparsalter, foretradesvis tillsammans med koppar- 
hydroxid. 

8. Medel enligt patentanspr&ket 7, kannetecknat 
darav, att det som huvudbest&ndsdel innehaller 
basiskt kopparnitrat samt dessutom kopparhydroxid. 

9. Medel enligt patentanspr&ken 7 och 8, kanne- 
tecknat darav, att det aven innehaller jarnfore- 
ningar. 

10. Medel enligt patentanspr&ket 7, kannetecknat 
darav, att slammet bestar av en vattenhaltig pm- 
dukt erh&llen genom blandning av en vattenlosning, 
innehallande 20—200 g/1 koppar (II) nit rat, raknat 
som Cu(N0 3 ) 2 , och upp till 100 g/1 j arn( III) sulfa t, 
raknat som Pe 2 (S0 4 ) 3 , med en vattenlosning, inne- 
h&llande 20 — 50 g/1 natrinmhydroxid, varvid do 
b&da lbsningarna hiandats i ett volymforhallande 
motsvarande 1—3 mol NaOH per mol Cu(N0 3 ) 2 . 

11. Medel enligt patentanspr&ket 10, kannetecknat 
darav, att slammet best&r av en vattenhaltig pro- 
dukt, erh&llen genom hopblandning av en vatten- 
losning, inneh&llande 100 g/1 koppar (II) nitrat; rak- 
nat som Cu(N0 3 ) 2 , och 10 g/1 jarn(IIljsulfat, rak- 
nat som Fe 2 (S0 4 ) 3 , med en vattenlosning, inne- 
h&llande 40 g/1 natriumhydroxid, varvid de b&da 
losningarna blandats i ett volymforh&llande motsva- 
rande 2—2.5 mol NaOH per mol Cu(N0 3 )o. 
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